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gilt, die Permeabilitat 1 zugeschrieben. Fur eine beliebige andere Sub-
stanz aber ist die Permeabilitat das Verhaltnis der Kraft, die die gleichen
beiden Magnetpole in der gleichen Entfernung einmal im leeren Raurn
und dann innerhalb der betreffemden Substanz aufeinander austiben wurden.
Die Grofle [x ist also, ebenso wie die Dielektrizitatskonstante, eine reine
Zahl, gemessen durch das Verhaltnis zweier Grofien von gleicher Dimension.

17. Paramagnetische, diamagnetische und ferromagnetische

Korper,

Die Erf alining lelirt, daB fiir alle Isolatoren die Dielektrizifatskon-
stante s ^> 1 ist (s. Tabelle in I, 30, S. 63). Hinsichtlich des magnetischen
Verhaltens dagegen liaben die Beobachtungen Far a days die Einteilung
aller Stoffe in zwei Gruppen von gegensatzlicliem Verhalten gelehrt. Die
einen werden von Magneten angezogen; sie verhalten sich, wie Isolatoren
sicli in leeren Riiumen verhalten; ihre Permeabilitat ist entsprechend ^> 1
zu setzen. Faraday hat diese Gruppe von Ko'rpern paramagnetische
genannt. Die anderen werden, wie das Wismut, von einem Magneten
abgestofien. Sie verhalten sich so, wie sich ein Isolator verhalten wiirde,
der nicht vom leeren Raum, sondern von einem Medium mit hoherer
Dielektrizifatskonstante, als er selber besitzt, umgeben ware. Diese
Korper hat Faraday diamagnetische genannt. Ihre Permeabilitat
mufi nach dem Gesagten kleiner als die des leeren Raumes, also <] 1 ange-
nommen ^werden. Fur die tiberwiegende Mehrzahl aller Stoffe ist die
Permeabilitat ^ eine Zahl, die nur sehr wenig von 1 verschieden ist,
wie folgende Tabelle zeigt.

"Wismut .
Quecksilber
Wasser. .
Luffc. . .
Platin . .

Wixfirige Eisenchlorid-L8sung.
(spez. Gew. 1,5)

0,999 825
0,999 975
0,999 990
1,00000036
1,000 377
1,000 754

Diesen Korpern von sehr geringer Magnetisierbarkeit steht eine
Heine Gruppe von KOrpern gegentiber,: die qualitativ zu den parama-
gnetischen Korpern gehoren, quantitativ aber durch aufierordentlich hohe
Werte von ^ ausgezeichnet sind, Eisen und einige Eisenverbindungen,r dann einen
